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U MtnWre de* Malrw 

Vulalol du24 mai 1854 sur Its brevets Jimentlon ; 

Vu la COBWMMW dTlntan pour t« Protection d» la ProprMtt Industrie : 

prods-verbal if tat le J novenbre i»8 * 11 *• 35 
oa greffe to Gowrernement provincial de Liege; 

ARRfiTE: 

Arflct* 1.- tt est dittoed MM. Joseph BISSQH et Henri ELLIOTT, 
resp. : 1 rue des Etaux, 91680 Bruyeres-le-Obatel (Essonne) , 
et 3 rue de Bougainville, 91170 Viry-Chatillon (Essonne), 
(France) , 

repr. par 1 'Office de Brevets E. Dellicour a Idege, 
us brevet iimention pout: ftameaa assemblable et amovible pour pistes 
et surfaces de jeux et de sport. 


qu'ils declerent avoir fait roltfet d'uae deaande de brevet 
deposee en France le 11 octobre 1978, n° 78 28 995 (addition). 


Article 2. - Ce brevet lul est dcTM son exomen prtsbble, ists risqueset 
ttrih. sons goromie sett de la rMiti. de la nomtaaUcu du mitie de t 'mention, soli 
it r exactitude de la description, et sans prtTadiee du droit des tiers. 

An oresent anitt dtmeuren joint un des doubles de la sptdlicotlm dtf Invasion 
ivlmtUemcnt dessins) sign* par tintlnssl et diposts a teppus 
de sa demand* de brevet. 

BruxelkSv le 3 mai 
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A.SCHURMANS 


M&noire descriptif depose a l'appul d'une demande de 

BREVET D 1 INVENTION 

aux noms de : 

BISSON Joseph 
et 

ELLIOTT Henri 
pour s 

"Panneau assemblable et antovible poor 
pistes et surfaces de jeux et de sport" 


Convention Internationale : Prior±t6 d'une demande de 
premier certlficat d* addition deposee en Prance/ 
le 11 octobre 1978, sous le n° 78 28995. 


: .:. : : 


^'invention a pour objet un panneau eoncu sp6ciale- 
ment pour la realisation rapide, sans travaux speciaux d» infra- 
structure, de pistes et de surfaces pour l'exercice de jeux et de 
sport et principalement d'athietisme. 
5 Les surfaces qui servent a la pratique des jeux et 

du sport sont realisees generalement sur place, par couches 
successive* diverses coulees ou etendnes les unes sur les autres, 
m6me quand l'une au moins de leurs dimensions est asses faible 
comma la largeur des pistes par exemple. 
10 on trouve cependant dans le commerce des revetements 

realises en matiSre mool€e, souvent en matiere plastique, qui se 
composent de panneaux prevus pour 6tre agrafes les uns aux autres 
mats leur composition est telle gu'ils conviennent Men a la 
pratique de certains jeux plutot qu'a tous les jeux et sports. 
15 En particulier lis sont completement inadapt§s a l'exercice des 
sports de competition. 

or, le but principal de 1' invention est d'apporter 
un panneau concu pour etre assemblable a lui-ra8me et pour 
constituer ainsi, sans travaux speciaux, des pistes d'athietisme 
20 bien adaptees aux sports de competition notanment la course et 
le saut. Bien entendu un tel panneau peut permettre de realiser 
des surfaces de grandes dimensions utilisables pour d' autres 
sports et pour differents jeux. 

Un but secondaire de l' invention est de parvenir a 
25 un panneau tel que dfisigne ci-dessus susceptible d'etre employe 
£ l'exterieur comme dans des lieux abrites. 

On attaint ces buts, selon 1* invention, au moyen 
d'un panneau composite a plusieurs couches muni de moyens 
d' assemblage a lui-meme pour constituer une surface aussi etendue 
30 que possible, ce panneau comprenant une couche inferieure en 

mousse elastique, un jeu de toiles de repartition d' impacts dont 
l'une, en contact avec la couche inferieure, a recu une impregna- 
tion de raidissement, une couche superieure en matiere appropriCe 
au sport ou au jeu a pratiquery les differentes toiles et couches 
sont solidement reuni.es les unes aux autres par un adh6sif 
quelcongue approprifi. 

Les moyens d' assemblage du panneau a lui-mSme sont 
constitues, selon un mode de jonction pour usage int6rieur, 
par des bandes d'accrochage complementaires inserees en par tie 
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dans I'gpaisseur du panneau et se recouvrant mutuellement. 

Selon un mode de jonction pour usage extgrieur, les 
moyens d f assemblage sont combines a un niveau transversal de 
drainage dispose dans I'Spaisseur du panneau sous la couche supS- 
5 rieure, cette couche supSrieuze Stant dSbordante au-deia de ce 
caniveau pour 6tre fixSe au panneau voisin directement sur le jeu 
de tolles de repartition de ce panneau voisin. Dans un mode de 
realisation pr€ffir§ le caniveau est divisfi en canaux par des 
cloisons intfirieures peu espac€es. 
10 pour mieux faire apprScier l 1 invention, on donnera 

maintenant une description d'un exeaple de realisation. On se 
reportera au dessin annexe dans lequel : 

- la figure 1 est une vue en elevation et en coupe d'un 
panneau typique de 1" invention , 

15 - la figure 2 est une vue partielle en coupe de deux pan- 

neaux & usage intfirieur montrant les bords assembles de ces 
panneaux , 

- la figure 3 est une vue partielle en coupe de deux 
panneaux success if s 3 usage extSrieur montrant les bords 

20 extremes assembles de ces panneaux. 

II est admis couraimnent gu'il n'est possible de 
confectionner des pistes pour competition au plus haut niveau 
qu'en les rgalisant sur place f incorporees au sol et a l 1 infra- 
structure* he m§rite principal de ^invention est d'avoir rSussi 

25 a reunir sur un panneau amovibie des couches de texture et 
d'Spaisseur telles que ces panneaux procurent le mSme rSsultat 
que les meilleurs sols connus jusqu'a present. 

Afin de ne pas fatiguer les athletes, principalement 
les coureurs et les sauteurs, la piste doit d'abord absorber les 

30 chocs des pieds mats elle doit le faire sans recul sensible sous 
3epied; ces conditions sont dgja difficiles a satlsfaire et elles 
sont 1 "explication du comportement peu satisf alsant des sols 
connus qui sont recouverts en surface d'une couche de caoutchouc 
ou d'glastom&re. Hals ces conditions ne sont pas suffisantes : 

35 la piste doit restituer le choc dans une mesure satisfaisante et, 
en plus, elle dolt amortir suffisamment vlte l'onde de choc et 
ne pas la propager. Le panneau de 1 9 invention a une structure 
composite, qui est naturellement susceptible de variantes, selon 
les circonstances, en ce qui concerne les epaisseurs et la nature 
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des materiaux employes* Bien entendu, cette structure a •est pas 
quelconque et elle doit satisfaire 3 des prescriptions precises* 

Le panneau de 1' invention comprend une couche 
inf6rieure 1 en mousse de matiSre eiastique, par exemple en 
5 mousse de polypropylene ou de polyethylSne ayant une epaisseur 
de 5 mm environ, a 12 ma environ, de preference de 8 mm. Pour 
la plupart des competitions de course et de saut, la rigiditS de 
cette mousse doit Stre belle gu&le prSsente un affaissement de 
2 mm environ, sous une pression de 50O g/cm 2 . Sur cette couche 

10 inf€rieure 1 est dfiposS un jeu de toiles de repartition d 1 impacts 
2, 3, 4, 5 dont l'une, la toile 2 qui est directemeat sur la cou- 
che inffirieure 1, a regu une impregnation qui la raidit. Le nombre 
exact de ces toiles n'est pas strictement limits par 1* invention 
mais on doit obtenir l 1 absence d'enfoncement, ou d' amort is seiuent 

15 excessif des chocs, ou de rigldite inacceptable . En pratique, 
quatre couches donnent satisfaction, en matiSre ayant une certaiae 
tenue mais sans raideur. On peut employer des toiles en fibres de 
verre ou des feuilles de polyester du type non tissS comme celles 
vendues sous la marque BZDIH par la Soci€t€ franjaise ShCne- 

20 -Poulenc . L 'Staisseur de chaque toile ou f euille est de 2 mm 

environ bien que, dans certalnes circonstances, on puisse adopter 
une epaisseur allant jusqu'a 5 mm environ* La couche 2 est impr$- 
gnee de reslne, de preference de la r 6 sine polyester, L 9 epaisseur 
totale des toiles 2 a 5 est de 8 a 10 mm environ. Oa peut rfigler 

25 leur rigiditS en consid grant que leur rOle est de rSpartir, 

jusqu'a tine pression de 500 g/cm 2 appliqufie 3 la couche inf&rieure 
1, tout choc ou impact qui produit sur la couche 5 une pression 
de 2500 g/cm 2 . 

Le panneau de 1» invention a une couche sup6rieure 
30 en matilre peu ou pas eiastique, 2 surface plus ou moins dure, 
choisle pour permettre d'ajuster la rigidite et la durete 
superficielle du panneau en fonction de 1 'utilisation principal© 
prevue. 

Selon V invention, on realise la couche sup6rieure 
35 * l'aide des materiaux sulvants : 

- des elements en bois pour parquet, en mosalque 

ou analogue, 

- des feuilles de bois d£roul6, 

- des feuilles de contreplaqufi, 
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- des panneaax de bois agglamSrfi, 

- des feuilles de chlorure de polyvinyle 
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on de mati&re plastique analogue, 

- du gazon synthetique, 

- du tapis floqu6, 

- du tapis aiguillete, 

- de la moquette bcuciee imitant le gazon. 
Cette liste n'est pas limitative ct des matSriaux 


equivalents peuvent 6tre utilises. 
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Selon une definition plus gSnSrale, la couche sup§- 


rieure finale est constitu6e par le produit qui est considers 
comrae apte a donner la surface la mieux adaptfie au sport ou au 
jeu auquel le panneau est destine exclusivement ou principalement. 

Une couche superieure a base de bois convient bien 
15 pour les jeux comme le hand-ball, le basket-ball, le volleyball, 
et pour les sols de gymnase. 

Le gazon synthStique ou les tapis ou la moquette 
imitant le gazon conviennent pour le foot-ball. 

Les feuilles en matiSre plastique et le tapis aiguil- 
20 let€ sont & usage general, adaptfis d une grande diversity d'enpJois. 
Un tapis aiguillete en matiSre plastique convient bien pour les 
panneaux Z usage exterieur. On peut adopter un tapis aiguilletS 
du commerce comme on en trouve realise a 100% en mati&re synthS- 
tique de marque MERAKLOH. 
25 La couche superieure ainsi composSe est coll6e 

directement sur la toile superieure du jeu de toiles de reparti- 
tion d' impacts. 


general, de l'ordre de 5 mm, sauf quand la nature particuli&re 
30 de cette couche superieure impose, pour des raisons pratiques, 
une epaisseur differente. Quand la couche est 3 base de bois, 
selon les exemples donn6s plus haut, I 1 epaisseur peut se situer 
entre 3 et 8 mm environ. Un tapis en matiSre plastique pleine 
peut avoir une epaisseur moindre de 1 a 4 mm environ tandls que 
35 le gazon synthetique a necessairement une epaisseur plus ixnpor- 
tante de 5 a 10 mm pouvant aller jusgu'a 15 mm ou davantage. 

Un tapis aiguillete 6 visible sur les figures a 
une epaisseur de l'ordre de 5 mm. 

Au total, 1 9 epaisseur du panneau de I 1 invention est 
40 de 20 a 30 mm environ, de preference de l'ordre de 25 mm environ 


L 1 epaisseur de la couche superieure reste, en 
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si l'on tient coapte des couches d^adhfislf. En effet, la couche 
inffirieure 1, les toiles 2 3 5, ainsi que le tapis aiguilletfi 6 
sont f ermement f ix€s les uns aux autres sur toute leur surface 
par on adhfislf <appropri€ compatible avec les mati&res utilises, 
5 par exemple une colle a base de n6opr6ne. 

L 9 invention n v impose pas les dimensions ext§rieures 
du panneau. Elles peuvent Stre, par exemple, de 0,60 in de large 
ou de 1,20 m de large avec une longueur de 2 m 3 2,50 m, ce qui 
convient bien pour la realisation de couloirs pour coureurs, Dans 
10 ce cas, les panneaux sont assembles les uns au bout des autres en 
Stant retenus sur les c6t6s s implement par une bordure latSrale 7 
sch&natisge par un trait mixte sur la partie gauche de la figure 1 

Selon un premier mode d'assemblage illustrfi par la 
figure 2, chaque panneau est pourvu de moyens d'accrochage 8, 9 
15 compl&nentaires ins6r€s dans l'6paisseur en r emplacement partiel 
des toiles de repartition 3, 4, 5. Ces moyens 8, 9 sont disposes 
pour se recouvrir par une surface ayant une bonne qualitS 
d'adh^rence. Par exemple a I'extrfimite arriSre d'un panneau A, 
une bande 9 de matiSre plastique a surface rugueuse ou, de 
20 prSf&ence, une bande 9 d'accrochage en textile telle celle 

connue sous la marque VELCR0, est collfie sur la toile imprSgn€e 2 
en replacement de la moitiS de l'gpalsseur des toiles 3, 4, 5 
qui sont eiiminSes a cet endroit et du tapis aiguilletS S. De 
fa gon conpl&nentaire, a l'extremitS avant du panneau suivant B, 
25 est Oollee sous le tapis aiguiiiete 6, une bande 8 ayant aossi ia 
moitifi de l'Spaisseur des toiles 3, 4, 5. Les surfaces des deux 
bandes B, 9 se posent l'une sur 1' autre et s'accrochent avec ou 
sans interposition d'adhSsif , selon le cas. Ce mode d •assemblage 
est simple et donne toute satisfaction. II se rapporte a la 
30 jonction bout a bout de panneaux a usage intSrieur. Quand 11 
s'agit de panneaux a usage extSrieur, on profite de la jonction 
pour combiner les moyens d f assemblage a un caniveau de drainage 10 
(figure 3) . Ce dernier a une hauteur equivalents a celle de la 
couche inffirieure 1 et des quatre toiles 2, 3, 4, 5, A l'extr&nitS 
35 arrifcre d'un panneau A le tapis aiguilletfi 6 est 61imin6 partiel- 
leraent, sur une partie transversale oil le tapis aiguilletS 6 de 
Vextx6mit6 avant du panneau suivant B peut 6tre collfie. Entre 
les couches infSrieures 1 et les toiles 2, 3, 4, 5 des panneaux A 
et B est interposS un caniveau 10 en 0 r6alis€ par exemple en 
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REVENDICATIONS 

IV panneau assemblable a lui-m6me pour const ituer 
des pistes et des surfaces de sport et de jeux, a structure 
composite, caracterise en ce qu«il comprend une couche inferieure 
5 en matiere eiastlque, un jeu de toiles de repartition d» impacts 
dont l'une, en contact avec la couche inferieure, a une impregna- 
tion de raidissement, une couche superieure en materiau apte a 
procurer la surface la mieux adaptSe au sport oa au jeu auctiel le 
panneau est destine exclusivement ou principalement, ces couches 
10 fitant rCunies les unes aux autres au raoyen d'un adhfisif . 

2V panneau selon la revendication 1 caracterise en 
ce que la couche inferieure est en mousse de matiere plastique 
et elle a un affaissement de 2 mm environ pour une pression de 

500 g/cm 2 environ. 
15 3*/ panneau selon la revendication 1 caracterise en 

ce que le jeu de toiles de repartition d 'impacts a une capacity 

de repartition jusqu'a une pression de 500 g/cm 2 environ de toute 

pression recue 3 une valeur de 2500 g/cm 2 . 

4*/ Panneau selon la revendication 3 caracterise en 
20 ce que le jeu de toiles comprend guatre toiles ayant chacune une 

epaisseur de 2 mm, la toile impregn6e etant imprfignee de resine 

polyester. 

5°/ Panneau selon la revendication 1 caracterise 
en ce que la couche Inferieure a une epaisseur de 5 a 12 mm 

25 environ, de preference de 10 mm, les toiles ont une epaisseur 
totale de 8 a 10 mm environ. 

6°/ Panneau selon la revendication 1 caracterise en 
ce que la couche superieure est realis€e a partir de l*un des 
material* suivants : elements en hois pour parquet, feuilles de 

30 bois derouie, feuilles de contreplaque, panneau* de bois agglom6r§, 
feuilles de matiere plastique pleine telle que le chlorure de 
polyvinyle, tapis de gazon synthetique, tapis floque, moquette 
bouciee imitant le gazon, tapis aiguillete. 

7°/ Panneau selon la revendication 6 earacfr'rise en 

35 ce que la couche superieure a une epaisseur de 3 5 8 mm environ 
quand elle est a base de bois, de 1 a 4 mm environ quand elle est 
en matiere plastique pleine, de 5 a 15 mm environ quand elle est 
en produit imitant le gazon, de 5 mm environ quand elle est en 
tapis aiguillete. 


8V »anneeu eelon U revenaieetlee 1 eereettelee en 
ee aa'il e.t pour™ 4e mt~ — *» 
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c q0 e Ua TO yens d-ee.e*la 9 e seat c«*l»es 8 « ^^"f 3 ' 
2*1 de drainage dlspo.6 dew 1'esalsaear d» paneeee sous la 
Zt ZZZl eelLoi — : au-d£e » - - 

fixant a« P«me.u .uieent dtrerteme.it e»r le je« de telle. 

P """ M S " aelon U re«-dle.tle. » «r.c«rled • 

« eee le wnlveae est dleise ee canaax parall»lee pet dee clol- 
aTL^^ea eapac*.. ee* eleleoas et lea parole *t*elee 
du canlveau ayant des bauteura identic et supportaet U 
coucbe supSrieure da panneau. 


Liege, lo 3 novembre 1978 
ppon,i J.Bi8>on et HeEUiott 
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Joseph B1SS0S «t Henri ELLIOTT 
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